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(57) Abstract 



The invention concerns an additive for motive fuel additive, in particular with low sulphur content not more than 500 ppm, 
consisting for the most part of a combination comprising 5 to 95 wt. % of a glycerol monoester R i~C(0)-0-CH2~CHO-CH20H or 
R i--C(0)-0-CH(CH20H)2. Ri being an alkyl chain containing 8 to 60 carbon atoms, or a monocyclic or polycyclic group comprising 8 
to 60 carbon atoms, and from 5 to 95 wt. % of a compound of formula R2-C(0)-X, R2 being an alkyl chain containing 8 to 24 carbon 
atoms, or a monocyclic or polycyclic group comprising 8 to 60 carbon atoms, and X being selected among (i) the groups ORo, Ro being 
a hydrocarbon radical comprising 1 to 8 carbon atoms, optionally substituted by one or several esters; and (ii) the groups derived from 
primary or secondary amines and alkanolamines with aliphatic hydrocarbon chain, comprising I to 18 carbon atoms. 



(57) Abr^g^ 

Additif d'onctuosit6 pour les carburants moteurs, notamment k faible teneur en soufre inf6rieure ou 6gale ^ 500 ppm, compost 
majoritaircment d*une combinaison comprenant de 5 ^ 95 % en poids d*un monoester de glycerol Ri-C(0)-O-CH2-CHO-CH20H ou 
Ri-C(0)-0-CH(CH20H)2, Ri 6tant une chatne alkyle comprenant de 8 & 24 atomes de carbone, ou un groupement mono ou polycyclique 
comprenant de 8 ^ 60 atomes de carbone, et de 5 ^ 95 % en poids d'un compost de formule R2-C(0)-X, R2 6tant une chatne alkyle 
comprenant de 8 ^ 24 atomes de carbone, ou un groupement mono ou polycyclique comprenant de 8 cl 60 atomes de carbone, et X 6tant 
choisi parmi (i) les groupements ORo, Ro 6tant un reste hydrocarbon^ comprenant de 1 ^ 8 atomes de carbone. 6ventuellement substitud 
par un ou plusieurs groupements esters, et (ii) les groupements ddrivant diamines primaires ou secondaires et d*alcanolamines de chatne 
hydrocarbon6e aliphatique, comprenant de I d 18 atomes de carbone. 
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ADDITIF D'ONCTUOSITE POUR CARBURANT 

La pre sent e invention concerne un carburant contenant 
5 un additif d*onctuosite pour ameliorer les proprietes 
lubrifiantes des carburants, qu'il s ' agisse de carburant moteur 
terrestre (diesel) ou de carburant aviation (jet fuel) , et plus 
particulierement de carburant s diesels a faible teneur en 
souf re . 

10 II est bien connu que les carburants diesels et les 

carburants aviations doivent posseder des aptitudes a la 
lubrif ication pour la protection des pompes, des systetnes 
d* injection et de toutes les parties en mouvement avec lesquels 
ces produits entrent en contact dans un moteur a combustion 

15 interne. Avec la volenti d'utiliser des produits de plus en 
plus purs et non polluants, notamment depourvus de souf re, 
1 * Industrie du raffinage a ete amenee a perf ectionner de plus 
en plus ses precedes de traitement d ' elimination des composes 
du souf re . Cependant on a observe qu*en perdant les composes 

20 soufres on perdait egalement les composes aromatiques et 
polaires souvent associes, ce qui occasionnait une perte du 
pouvoir lubrif iant de ces carburants. Ainsi, en de^a de 
certaines teneurs, la suppression de composes soufres dans la 
composition de ces produits favorise tr&s sensiblement les 

25 phSnomenes d*usure et de rupture de pieces en mouvement au 
niveau des pompes et des systemes d* inject ion. Comme la 
r^glementation de nombreux pays a impose de limiter la teneur 
sup^rieure acceptable en composes soufres dans les carburants a 
0,05% en poids pour diminuer les Emissions des voitures, 

3 0 camions ou autobus en gaz de combustion polluants, notamment 
dans les agglomerations urbaines, il est necessaire de 
remplacer ces composes lubrif iants par d'autres composes non 
polluants au regard de 1 ' environnement mais presentant un 
pouvoir lubrif iant suffisant pour eviter les risques d'usure. 

3-5 II est egalement mentionne~-dans~la— litterature que les 

carburants essence a faible teneur en soufre ont un pouvoir 
lubrif iant qui peut s ' averer insuffisant pour assurer une bonne 
lubrif ication des systemes d' injection des nouveaux vehicules 
et peuvent entrainer un risque premature d'usure. 
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Pour resoudre ce probleme, plusieurs types d'additifs 
ont deja ete proposes. Ainsi, on a rajoute dans les gazoles des 
additifs anti-usure, connus pour certains dans le domaine des 
lubrifiants, du type des esters d'acides gras et des dimeres 
d*acides gras non satures, des amines aliphatiques , des esters 
d'acides gras et de diethanolamine, et des acides 
monocarboxyliques aliphatiques a chaine longue tels que decrits 
dans les brevets US 2.527.889, US 4.185.594, US 4.204.481 et US 
4.208.190. La plupart de ces additifs presente un pouvoir 
lubrifiant suffisant mais a des concentrations bien trop 
elevees ce qui est tres defavorable economiquement a 1 ' achat . 
En outre, les additifs contenant des acides dimeres, comme ceux 
contenant des acides trimeres, ne peuvent §tre utilises dans 
les carburants alimentant les vehicules dans lesquels le 
carburant peut etre en contact avec I'huile de lubrif ication, 
car ces acides forment par reaction chimique avec les 
detergents usuellement utilises dans les lubrif iants, des 
depots qui peuvent accelerer les processus d'usure. 

Le brevet US 4.609.376 preconise 1 * utilisation 
d' additifs anti-usure obtenus a partir d' esters d' acides mono- 
et poly-carboxyliques et d'alcools polyhydroxyles dans les 
carburants contenant des alcools dans leur composition. 

Dans le brevet GB 2.307.246, le produit resultant de la 
reaction d'un acide carboxylique de 10 ^ 60 atomes de carbone 
choisi parmi les acides gras ou les dimeres d' acides gras avec 
une alkanolamine obtenue par condensation d'une amine ou d'une 
polyamine avec un oxyde d'alkylene est pref^re comme additif 
d ' onctuosite . 

Dans le brevet GB 2.3 07.247, on prefere utiliser un 
derive acide, substitue par au moins un groupement hydroxyl ou 
un ester de polyols, ou encore un amide de cet acide. 

Une autre voie choisie est d'introduire des huiles 
vegetales ou leurs esters dans les carburants pour ameliorer 
leur pouvoir lubrifiant ou leur onctuosite. Parmi ceux-ci, on 
trouve les huiles de colza, de lin, de soja, de tournesol ou 
leurs esters (voir brevets EP 635.558 et EP 605.857). 
Cependant , un des inconvenients majeurs de ces esters est leur 
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faible pouvoir lubrifiant a une concentration inf^rieure a 0,5 
% en poids dans les carburants , 

La presente invention vise a resoudre les problemes 
rencontres avec les additifs proposes par 1 ' art anterieur, 
c'est-a-dire a ameliorer le pouvoir lubrifiant des carburants 
desulfures at part iellement desaromatis6s , tout en restant 
compatibles avec les autres additifs, notamment les detergents, 
et les huiles lubrif iantes , notamment en ne formant pas de 
depots et en diminuant le cout de revient notamment par une 
teneur moindre en additif, nettement inferieure a 0.5 %. 

La presente invention a pour objet 1 ' utilisation comme 
additif d'onctuosite pour ameliorer le pouvoir lubrifiant des 
carburants Diesel et aviation a faible teneur en soufre, c'est- 
a-dire a teneur en soufre inferieure ou egale S 500 ppm, 
caractSrisee en ce que 1» additif est compose : 

1) de 5 a 25 % en poids d'au moins un monoester de 
glycerol de formule (1^) ou (Ig) suivante : 

Ri - C - O - CH2 - CHOH - CH2OH ( ) 

O 

Ri-C-O-CH- (CH2OH) 2 (Ib) 
O 

avec choisi parmi les chaines alkyles lineaires ou 

faiblement ramifiees, saturees ou insaturees, comprenant de 8 a 
24 atomes de carbone, et les groupements cycliques et 
polycycliques comprenant de 8 a 60 atomes de carbone, 

2) de 35 a 75 % en poids d'un compose de formule (II) 
ci-apres : 

R2-C-X (ID 

II 

O 

dans laquelle R2 est une chaine alkyle lin§aire ou faiblement 

ramifiee, saturee ou insaturee, comprenant de 8 a 24 atomes de 
carbone ou un grou pement c ycl igue ou polycyclique compr_enant_de- 
8 a 6 0 atomes de carbone, et X est choisi parmi (i) les 
groupements ORq, Rq etant un reste hydrocarbone comprenant de 1 
k 8 atomes de carbone, eventuellement substitue par un ou 
plusieurs groupements esters, et (ii) les groupements derivant 
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d' amines primaires et/ou secondaires, d * alcanolamines de chaine 
hydrocarbonee aliphatiqus/ lineaire ou ramifiee, comprenant de 
1 a 18 atomes de carbone, 

3) et, de 5 a 20 % en poids d'au moins un diester de 
glycerol de formules (III;^) et/ou (III3) : 

R3-C-O-CH2-CH0H-CH2-O-C-R4 (Ilia) 
O O 

O 

\l 

R3-.C-O-CH2-CH-O-C-R4 (Illfi) 

W ( 

0 CH2OH 

dans lesquelles R3 et R4 , identiques ou differents, 

sont choisis parmi les chaines alkyles lineaires ou faiblement 
ramifiees, saturees ou insaturees, comprenant de 8 a 24 atomes 
de carbone, et les groupements cycliques et polycycliques , 
comprenant de 8 a 60 atomes de carbone . 

Parmi les monoesters de glycerol de formule (I) et les 
diester s de formule (III) avec, respect ivement , R^ ou, R3 et R4 

constitues d'une chaine alkyle, on prefere les monoesters et di 
esters obtenus a partir des huiles du groupe constitue par les 
huiles lauriques, issues du coprah ou de palme, riches en 
chaines alkyles saturees de 12 a 14 atomes de carbone, les 
huiles palmitiques issues de palme, de saindoux ou de suif, 
renfermant une quant ite majeure de chaines alkyles saturees a 
16 atomes de carbone, les huiles linoleiques issues du 
tournesol, du mais, ou du colza, contenant une forte teneur en 
acide linoleique, les huiles linoleniques du lin comprenant des 
teneurs notables en chaines alkyles tri- insaturees contenant de 
1 a 18 atomes de carbone, et les huiles ricinoleiques issues du 
ricin. 

Parmi les monoesters et diesters de glycerol obtenus a 
partir d^acides polycycliques , les monoesters et les diesters 
preferes comprennent un R^^ ou, R3 et/ou R^ constitues di_aia. 

moins deux cycles formes chacun de 5 a 6 atomes dont I'un au 
plus est eventuellement un heteroatome tel que 1' azote ou 
1 * oxygene et les autres sont des atomes de carbone, ces deux 
cycles ayant en outre deux atomes de carbone en commun, de 
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preference vicinaux, ces dits cycles etant satures ou 
insatur§s . Ce sont de preference des tnonoesters de glycerol 
d*acides r^siniques naturels obtenus & partir des r§sidus de 
distillation des huiles naturelles extraites des arbres 
5 rSsineux, notamment de coniferes resineux. 

Parmi ces esters d'acides resiniques selon 1' invention, 
on pr^fere les esters d'acide abietique, d'acide 
dihydroabiet ique , d ' acide tetrahydroabietique , d ' acide 
dehydroabietique, d' acide neoabiet ique , d' acide pimarique, 
10 d' acide levopi mar ique et d' acide parastrinique . 

En ajustant les conditions operatoires d'hydrolyse 
partielle de ces huiles, il est possible d'obtenir directement 
le melange de monoalkylesters/dialkylesters de glycerol. 

Selon un autre mode de 1' invention, il est possible de 
15 preparer les alkylesters de glycerol par reaction 
d' est^rif ication entre les acides carboxyliques prec^demment 
decrits et le glycerol • 

Les esters et les amides de formule (II) peuvent etre 
facilement obtenus par reaction d'un compose alcool, amine 
20 et/ou alcanolamine avec un acide organique tel que 1' acide 
oleique ou un ester simple tel que l*oleate de methyle en 
operant dans les conditions connues en soi par I'homme du 
metier, des precedes d ^ esterif ication et d * amidif ication . 

Dans un premier mode, les alcools utilises pour 
25 obtenir le compose (II) sont choisis dans le groupe const itue 
par le methanol, I'ethanol, le propanol, 1 * isopropanol , le 
butanol, 1 ' isobutanol , le pentanol ou encore 1 • ethyl 2 hexanol , 
et/ou les alcools oxyalkyles de formule R (O-CH2-CHR' ) ^-OH dans 

laquelle R est un groupement alkyle de 1 a 6 atomes de carbone, 
3 0 R' est I'hydrogSne ou un groupement alkyle de 1 a 4 atomes de 
carbone et n un nombre entier variant de 1 a 5 tels que le 
methylcellosolve, le butylcellosolve, le butyldiglycol et le 1- 
but oxy- propanol . 

Dans un deuxieme mode, les amines primaires ou 
35 secondaires utilises pour I'obtention du compose (II) sont 
choisies dans le groupe constitue par la methylamine, 
1 ' ethylamine, la propylamine, la butylamine, 1 ' isobutylamine , 
1 * ethyl-2-hexylamine, la decylamine, la dodecylamine , la 
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stearylamine et 1 ' oleylamine , la N, N-diethylamine , la N,N- 
dipropylamine , la N-dibutylamine , la N , N~di (ethyl- 2 -hexyl ) 
amine, la methyldecylamine , la N-methyldodecylamine , la N- 
methyloleylamine . 

Dans un troisieme mode de realisation, pour le compse 
(II) on utilise des alcanolamines choisies parmi les amines de 
1 a 18 atomes de carbones substituees par au moins un 
groupement hydroxyle, - hydroxy me thyle, hydroxyethyle ou 
hydroxypropyle telles que 1 ' ethanolamine, la di§thanolamine , la 
tri^thanolamine, 1 * isopropanol amine, la diisopropanolamine , la 
triisopropanolamine, la N-methylethanolamine, le tris- 
(hydroxymethyl) -aminomethane, la (N- hydroxy ethyl) - 

methylimidazoline, la (N-hydroxyethyl) -heptad^cenylimidazoline . 

Les additifs obtenus par melange physique selon 
1' invention sont utilises pour am^liorer le pouvoir lubrifiant 
des carburants Diesel pour moteur terrestre, eventuellement en 
melange avec au moins un compose oxygene choisi dans le groupe 
forme des alcools, des ethers et des esters, ainsi qu'avec tout 
additif utilise pour ameliorer la qualite du carburant, tels 
que des additifs detergents, dispersants, anti - oxydant et 
antimousse ou meme biof uel , 

Un deuxieme objet de 1' invention correspond aux 
carburants contenant entre 25 et 2500 ppm, et de preference de 
100 a 1000 ppm en poids d'au moins un additif utilise selon 
1 * invention disperse dans un carburant Diesel def inis par la 
norme ASTM D-975. 

Les exemples ci-apres sont donnes a titre illustratif 
de 1* invention mais non limitatif de sa port6e. 

EXEMPLE I : 

Le present exemple a pour objet de comparer le pouvoir 
lubrifiant des additifs d'onctuosite selon 1* invention a celle 
des additifs d'onctuosite connus au regard de 1 ' us ure dans les 
conditions de 1 ' essai HFRR(High Frequency Reciprocating Rig) 
tel que decrit par la procedure normalisee CEC-F06-A96 dans 
1' article SAE 932692 par J, W. HADLEY de I'universite de 
Liverpool . 
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Les additifs selon 1' invention seront references 

tandis que les additifs comparatifs seront references T;^^ . 

Un premier additif T^^ est le produit de la reaction de 

1 ' acide oleique avec la diethanolamine . Cette reaction est 
B conduite dans un ballon tetracol de 500 ml dans lequel on 
introduit d'abord 84,6 g d* acide oleique et 105,3 g de xylene, 
puis 31,5 g de diethanolamine sur une periode de 10 minutes. 
L' ensemble est ensuite maintenu sous reflux de xylene pendant 6 
heures pour eliminer 6,4 ml d'eau. Le produit final obtenu 
10 contient 50 % de matiere active, de couleur jaune-orange . 
L' analyse par spectroscopie infra-rouge presente des bandes 
d' absorption a 3500 cm-1, a 1730 cm-1 et a 1650 cm-1, 
correspondant respect ivement aux fonctions hydroxyle, ester et 
amide . 

15 Le deuxieme additif T2 est le produit de la reaction 

d*un acide de tall -oil et de diethanol amine. L' acide de tall- 
oil utilise est une combinaison de 70 % d'un melange d'acides 
gras (55 % acide oleique, 38 % acide linoleique, 5% d' acide 
palmitique et 2 % d' acide linolenique) et de 30% d'acides 
20 resiniques, presentant un indice d' acide de 185 mg de KOH par 
gramme. On opere comme pour T]_ en introduisant 80 g d' acide de 

tall-oil, 28,2 g de diethanolamine et 98,6 g de xylene 
successivement dans le ballon et en maintenant un reflux de 
xylene pendant 6 heures. Le produit final de reaction est un 
25 liquide jaune-orange, limpide et visqueux, ayant un indice 
d' acide residuel de 0,21 mg de KOH par gramme. 

Le troisieme additif T3 est un melange d ' alkylesters , 

mono, di et trialkylesters , du glycerol comprenant 
principalement du monooleate de glycerol . 
30 Le premier additif selon 1' invention X-^ est un melange 

physique de 2 g de 1' additif T2 et 1 g de 1* additif T3 . 

Le second additif selon 1 * invention X2 est un melange 

physique de 2 g de 1 ' addrtirf—Ti—et 1 g de 1' additif T3 . 

L' additif T4 est le trioleate de glycerol vendu par la 

3 5 societe FLUKA. 
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Le troisieme additif selon 1 ' invention X3 est le 

produit de la reaction du trioleate de glycerol T4 avec la 

diethanolamine . On opere dans un ballon tetracol comme pour T-^ 

en melangeant 80g de trioleate de glycerol et 18, 5g de 
diethanolamine, puis en chauffant 1 ' ensemble S 150°C pendant 4 
heures . 

additif T5 est une huile triglyceride de soja de 

masse moleculaire moyenne d' environ 870, composee de 2 8 % 
d'acide oleique, 50 % d'acide linol^ique, 8 % d*acide 
linolenique, 3 % d'acide st§arique, 10 % d'acide palmitique et 
1 % d'acide arachidique. 

Le quatrieme additif selon 1 ' invention X4 est le 

-produit de la reaction de 87 g de T4 avec 21 g de 

diethanolamine, le melange etant maintenu sous agitation, ^ 
150° C, pendant 6 heures. L' additif X4 est un liquide fluide, 

jaune-orang§, presentant en spectromStrie infra-rouge les 
bandes d' absorption caracteristiques des fonctions alcool, 
ester et amide. 

Le cinquieme additif selon 1' invention, X5, est obtenu 

dans le m§mes conditions que 1' additif X4, mais en utilisant 87 

g de T4 et 15,75 g de diethanolamine. 

Le sixieme additif selon 1' invention Xg est obtenu dans 
"les memes conditions que 1' additif X4 mais en utilisant 27 g 
de 1' additif T5 et 26 g de diethanolamine. 

Le septieme additif selon 1 ' invention, X7, est obtenu 

dans les memes conditions que 1' additif X4 mais en remplacpant 

la diethanolamine par 24 g de tris- (hydroxymethyl) - 
aminom^thane . 

Le huitieme additif selon 1' invention Xs est obtenu 
dans les memes conditions que 1' additif X4, mais en utilisant 
comme triglyceride 1' huile de _ricin, de masse moleculaire 
moyenne d' environ 927 composee de 87% d'acide ricinoleique, 7% 
d'acide oleique et 3% d'acide stearique . 

Chacun des additifs decrits precedemment est introduit 
dans trois gazoles differents. A, B et C dont les 
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caracteristiques sont donnees dans le tableau I ci-apres, a une 
teneur de 100 ppm de matiere active. 

TABLEAU I 

5 





Gazole A 


Gazole B 


Gazole C 


Distillation (NFM 07-022) 








Point initial 


183 


165 


168, 5 


Point ^ 10% volume 


227 


208, 5 


208 


2 0% volume 


247 


227, 5 


226 


5 0% volume 


290 


276 


274, 5 


80% volume 


334 


317, 5 


317 


90% volume 


354 


334 


336 


Point final 


373 


357, 5 


364 


Masse volumique a 15 °C 


0, 8508 


0, 8360 


0, 8364 


(NFT 60-172) 








Indice de cetane calcule 


51.3 


50 


53 


(ASTM D4 737) 








% soufre (ppm) 


480 


270 


455 


Pouvoir lubrifiant HFRR 


425 


772 


550 


(CEC F06A96) i^m) 









Les gazoles A, B et C ainsi additives ont ete soumis au 
test HFRR qui consiste & imposer conjointement & une bille 

10 d*acier en contact avec un plateau metallique immobile, une 
pression correspondant S un poids de 200 g et un deplacement 
alternatif de 1 mm a une frequence de 50Hz. La bille en 
mouvement est lubrifiee par la composition a tester. La 
temperature est maintenue a 60 ^'C pendant toute la duree de 

15 I'essai, c'est a dire 75mn. Le pouvoir lubrifiant est exprime 
par la valeur moyenne des diametres de l^empreinte d'usure de 
la bille sur le plateau. Un faible diametre d ' usure indique un 

bon pouvoir lubrifiant ; a 1 ^ inverse , un -d-i-amet-re — d' usure 

important traduit un pouvoir d'autant plus insuffisant que le 

2 0 diametre d* usure est eleve. 
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GAZOLE 1 


GAZOLE 2 


GAZOLE 3 


ADDITIFS 


Diametre 
d'usure 

(Mm) 


Gain (%) 


Diamdtre 
d'usure 

(Mm) 


Gain (%) 


Diametre 
d'usure 

(Mm) 


Gain (%) 


sans 
additif 


425 




712 




550 




Tl 


335 


21 


618 


20 


456 


17 


T2 


320 


25 


695 


10 


470 


15 


T3 


360 


15 


633 


18 


430 


22 


X1 


301 


29 


525 


32 


396 


28 


X2 


299 


30 


553 


28 


439 


20 


T4 


420 


1 


820 


-6 






X3 


304 


28 


526 


32 


435 


21 


T5 


410 


4 


750 


3 


545 


1 


X4 






OU 1 






26 


X5 


308 


28 






442 


20 


X6 


258 


39 


562 


27 


409 


26 


X7 


331 


22 


444 


42 


440 


20 


X8 


300 


30 


526 


32 


404 


26 





On constate (d'apres ce tableau II, que les melanges 
physiques selon 1' invention comme X-j^ et X2 ont des 

caracteristiques (d'usure plus faibles done bien meilleures que 
celles <de Ti , T2 et T3 ce qui traduit I'effet de synergie 
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d*onctuosite selon 1* invention. X3 correspond au produit de 
reaction obtenu selon le procede de 1» invention, de la 
diethanolamine sur le trioleate de glycerol . On remarque comme 
precedemment 1 ' interet de I'additif ainsi obtenu au regard des 
5 caracteristiques d'usure obtenues par T4. 

Les performances des additifs X4, X5, Xq et X7 sont a 
comparer avec celles de I'huile de depart T5. Comme 
precedemment la combinaison des produits de reaction limite les 
phenomenes d'usure observes dans le cas de I'huile seule. 
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REVF.NniCATTQNS 

1, Utilisation comma additif d'onctuosite pour les carburants 
moteurs, Diesel et aviation, a teneur en soufre inferieure 
ou egale a 500 ppm, caracterisee en ce que 1' additif est 
compose de : 

■ de 5 a 25% en poids d'au moins un monoester de 
glycerol de formules (I;^) et/ou (I3) ci-apres : 

R1-C-O-CH2-CHOH-CH2OH (I.) 

II 

O 

Ri-C-O-CH- (CH20H)2 {Ifi) 
O 

avec Ri choisi parmi les chaines alkyles lineaires ou 
faiblement ramifiees, saturees ou insaturees, 
comprenant de 8 a 24 atomes de carbone, et les 
groupements cycliques et polycycliques comprenant de 8 
a 6 0 atomes de carbone, 

■ de 35 a 75 % en poids d ' au moins un compose de 
formule (II) ci-apres ; 

R^'-C-X (II) 

II 

O 

dans laquelle R2 est une chaine alkyle lineaire ou faiblement 
ramifiee, saturee ou insaturee, comprenant de 8 a 24 atomes de 
carbone, et X est choisi parmi (i) les groupements ORq, Rq 
etant un reste hydrocarbone comprenant de 1 S 8 atomes de 
carbone, eventuellement substitue par un ou plusieurs 
groupements esters, et (ii) les groupements derivant diamines 
primaires et/ou secondaires, d* alcanolamines de chaine 
hydrocarbon§e aliphatique, lineaire ou ramifiee, comprenant de 
— ^1— a— 1-8 atomes de carbone. 

■ de 0.1 a 20 % en poids d'au moins un diester de 
glycerol de formule (III;^) et/ou (III3) 
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R3-C-O-CH2-CHOH-CH2-O-C-R4 (IIItv) 

W W 

o o 

o 

R3-C-0-CH2-CH-0-<i^-R4 (IIIp) 

a ' 

O CH2OH 

dans lesquelles R3 et R4 , identiques ou differents, 

sont choisis parmi les chaines alkyles lineaires ou 
faiblement ramifiees, saturees ou insaturees, 
comprenant de 8 a 24 atomes de carbone, et les 
groupements cycliques et polycycliques comprenant de 8 
a 6 0 atomes de carbone. 

2. Utilisation selon la revendication 1 caracterisee en ce que 
les monoesters de glycerol de formule (I) et les diesters 
de formule (III) avec, respect ivement , R^ ou, R3 et R4 

constitu^s d'une chaine alkyle sont choisis parmi les 
monoesters et les diesters obtenus a partir des huiles du 
groupe const itue par les huiles lauriques, issues du coprah 
ou de palme, riches en chalnes alkyles satures de 12 a 14 
atomes de carbone, les huiles palmitiques issues de palme, 
de saindoux ou de suif, renfermant une quantite majeure de 
chaines alkyles saturees a 16 atomes de carbone, les huiles 
linoleiques issues du tournesol, du mais, ou du colza, 
contenant une forte teneur en acide linoleique, les huiles 
linoleniques du lin comprenant des teneurs notables en 
chaines alkyles tri - insaturees de 1 a 18 atomes de carbone, 
et les huiles ricinolelques issues du ricin. 

3. Utilisation selon I'une des revendications 1 et 2 
caracterisee en ce que les monoesters de glycerol de 
formule (I) et les diesters de glycerol de formule (III) 
comprennent un R^^ ou, R3 et/ou R4 const itues d'au moins 

deux cycles formes chacun de 5 a 6 atomes dont 1 ' un au plus 
est eventuellement un heteroatome tel que 1' azote ou 
1 ' oxygene et les autres sont des atomes de carbone, ces 
deux cycles ayant en outre deux atomes de carbone en 
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commun, de preference vicinaux, ces dits cycles etant 
satures ou insatures. 

4. Utilisation selon la revendicat ion 3 caracterisee en ce que 
les monoesters et les diesters de glycerol de formules (I) 
et (III) sont obtenus a partir d'acides resiniques naturels 
contenus dans les residus de distillation des huiles 
naturelles extraites des arbres resineux, notamment de 
conif eres resineux , 

5. Utilisation selon la revendicat ion 4 caracterisee en ce que 
les esters d'acides resiniques sont choisis dans le groupe 
const itue par les esters d'acide abi€tique, d*acide 
dihydroabietique, d' acide tetrahydroabietique, d* acide 
dehydroabietique/ d* acide neoabietique , d* acide pimarique, 
d' acide levopimarique et d* acide parastrinique . 

6. Utilisation selon l*une des revendications 1 a 5 
caracterisee en ce que les esters et les amides de formule 
(II) sont obtenus par reaction d'un compose alcool, amine, 
et /ou alcanolamine sur un acide carboxylique tel que 
1' acide oleique ou encore I'oleate de methyle . 

7. Utilisation selon la revendications 6 caracterisee en ce 
que les alcools sont choisis parmi les alcanols du groupe 
const itue par le methanol , 1 • ethanol , le propanol , 
1 ' isopropanol , le butanol , 1 ' isobutanol , le pentanol ou 
encore 1 ' ethyl 2 hexanol, et/ou les alcools oxyalkyles de 
formule R (0-CH2-'CHR ' ) n~OH dans laquelle R est un groupement 

alkyle de 1 S 6 atomes de carbone, R' est I'hydrogene ou un 
groupement alkyle de 1 a 4 atomes de carbone et n un nombre 
entier variant de 1 a 5 tels que le methylcellosolve, le 
butylcellosolve, le butyldiglycol et le 1-butoxy-propanol . 



8. Utilisation selon la revendication 6 caracterisee en ce les 
amines sont des amines primaires et secondaires choisies 
dans le groupe const itue par la methylamine, 1 ' ethylamine , 
la propylamine, la butylamine, 1 ' isobutylamine, 1' ethyl -2- 
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hexylamine, la decylamine, la dod^cylamine, la stearyl amine 
et 1 ' ol6ylamine, la N, N-diethylamine , la N, N-dipropylamine , 
la N, N-dibutylamine, la N-di (ethyl-2) hexylamine, la N- 
methyld^cylamine, la N-tn§thyldodecylamine, la N- 
5 m^thyloleylamine . 

9. Utilisation selon la revendication 6 caract^risee en ce que 
les alcanolamines sont choisies parmi les amines comprenant 
de 1 a 18 atomes de carbones substituees par au moins un 
groupement hydroxyle, -hydroxymethyle, hydroxyethyle ou 
hydroxypropyle telles que 1 ' ethanolamine, la diethanolamine, 
la triethanolamine, 1 ' isopropanolamine, la 

diiosopropanolamine , la triisopropanolamine , la N- 
methylethanolamine , le tris- (hydroxymethyl) -aminomethane , la 
( N- hydroxy e t hyl ) -methylimidazoline, la ( N- hydroxy e t hyl ) - 
heptadecenylimidazoline . 

10.. Carburant pour moteur terrestre ^ faible teneur en soufre 
contenant de 25 a 2500 ppm et de preference de 100 a 1000 
20 ppm en poids d'au moins un additif tel qu' utilise dans 

I'une des revendications 1 a 9, le dit additif etant 
introduit dans un carburant Diesel defini par la norme ASTM 
D-975. 
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DE 1 645 886 

Machine Translation of Introduction: 

Fuels for petrol engines. The invention is a fuel in the gasoline boiling range for petrol 
engines, that is characterized by an additive comprising salts from mono amines and/or 
diamines and/or imines of branched and normal aliphatic, aromatic or cyclo-aliphatic 
connections with aliphatic or aromatic mono - and/or dicarbonic acids having 2 to 20 
carbon atoms in a quantity of from 0.01 to 0.8 g/kg of the fuel. Preferred are such 
combinations wherein a ratio of the number of nitrogen atoms to the total number 
Carbon atoms of the molecule ranges from 1:8 to 1: 25. 



